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Abstract of SE510043 

An electrical contact component (10, 11) used as a switch for supplying electricity to a circuit in an 
electric device, contains a metallic section with a contact surface (SI, 82) partially or completely 
covered with a silver-based composite material containing wear resistant particles for increasing 
resistance to abrasion and corrosion. The silver material also contains an organic sulphur compound to 
reduce the composite material surface energy.Preferably the wear resistant particles have a size of 0.1- 
microns and comprise one or more materials chosen from graphite, fluorocarbons, zirconium, cobalt (I 
oxide, molybdenum disulphide, silicon carbide, silica or titania. Particle content is 0.1-5 vol.%. 
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5 TEKNISKT OMRADE 

Uppfinningen avser ett elektriskt kontaJctelement for att 
elektriskt ansluta en elektrisk anordnlng och formedla 
strdmdverg&ng 1 en elektrisk krets. Mer best&nt avses ett 
10 kontaktelement vars frktion sSnkts och motst&nd mot slitage 
och korrosion forbattrats genom ytbelftggning samtidigt som 
goda elektriska egenskaper s&som en l&g overgangsresistans 
vid kontaktering bibeh4lles eller forbSttras. 

15 TEKNIKENS STANDPUNKT 

Kontaktelement Scisom anslutnings- och uttagsdon av plug-in 
typ, glidande eller stationSra kontakter vilka fir anordnade 
f6r att elektriskt ansluta en elektrisk anordning och 

20 fermedla stromSvergdng i ett stfillverk for ligspSnning, 

mellanspSnning och hSgspSnningr i ett styr- och reglersystem 
eller i nSgon annan form av elektrisk krets Sr foretradesvis 
av koppar eller aluminium. Ett kontaktelement kan vara av 
lamelltyp, ett spiralkontaktelement eller don f6r anslutning 

25 till olika typer av in- och utmatningsskenor . 

For att forbattra kontaktoverg^ngens elektriska och termiska 
egenskaper och samtidigt skydda en pa kontaktelement et 
befintliga kontaktyta mot slitage och korrosion och saker- 

30 staila kontaktelementets funktion over en langre tid Sr det 
kant att belSgga kontaktelementen med silver. En silver- 
belagd kontaktyta vilken glider mot en annan silverbelagd 
kontaktyta uppvisar emellertid en stark tendens till att 
svetsas' samman, Fdr att undvika dessa problem smSrjes d&rf6r 

35 silverbelagda kontaktelement. Tjocka filmer av smorjande 
Smnen inverkar dock negativt pS de elektriska egenskaperna 
hos kontakteringen samtidigt som tunna filmer ofta nStes 
bort genom mekanisk p^verkan. 
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Ett Sndamil med uppfinningen Sr att anvisa ett elektriskt 
kontaktelement med fSrbSttrat och bestSndigt motstand mot 
slitage och korrosion men med bibehallna goda elektriska 
egenskaper sisom lag overglingsresistans vid kontaktering. 
5 Samt att anvisa ett elektriskt kontaktelement med sSnkt 

friktion i kontaktytorna vilket underlattar manSvrering av 
kontaktdonet, mojliggSr att h5gre kontaktkrafter kan 
anvSndas samt f6rbfittrar elektriska och termiska egenskaper 
samt h6jer den fdrvSntade livslSngden. 

10 

Ett elektriskt kontaktelement enligt uppfinningen &r 
speciellt ffirdelaktigt d& belSggninsskiktets ffirbat trade 
motstind mot slitage och korrosions och sankta friktion 
medffir att belSggnings skiktets tjocklek kraftigt kan 
15 reduceras . 

UPPFINNINGEN 

Ett elektriskt kontaktelement anordnat f6r att elektriskt 

20 ansluta en elektrisk anordning och f5rmedla strfim6verging i 
en elektrisk krets innefattar en metallisk kropp, ffiretrfi- 
desvis en kropp av koppar, aluminium eller en legering 
baserad pi n&gon av dessa tvi metaller. Atminstone en pk 
kroppen befintlig kontaktyta ftr helt eller del vis belagd med 

25 ett beiaggningsskikt av ett silverbaserat kompositmaterial 
innefattande ntttningsbestandiga partiklar och enligt uppfin- 
ningen en organisk svavelfSrening, foretradesvis en alkyl- 
svavelforening, vilken sanker kompositmaterialets ytenergi. 
Ett kontaktelementet enligt uppfinningen uppvisar ett f6r- 

30 battrat raotstand mot slitage och korrosion samtidigt som 
dess friktion sSnkes och dess goda elektriska egenskaper 
sSsom l&g SvergSngsresistans vid kontaktering bibehilles. 
FSretradesvis Sr kontaktelementet belagt med ett silverbase- 
rat kompositmaterial vilket innefattar ett eller flera av 

35 fSljande n6tningsbestandiga amnen; grafit, CFx, Zr, CoO, 

MoS2f Sic, Si02 samt Ti02 med en part ike Istorlek av 0.1-8nm 
och i en koncentration av 0.1-5 volymsprocent . 
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I en fdredragen ut for ings form Sr kontaktytan belagd med en 
elektrolytiskt pilagd beiagning i form avett silverbaserat 
kompositmaterial vilket atminstone innefattar den organiska 
svavelforeningen 1 en halt av upp till 1 viktsprocent och de 
5 notningsbestandiga partiklarna, f Sretrftdesvis Ti02-partiklar 
med en partikelstorlek av 0.1-8|Un, i en koncentration av 
0 . 1-5 volymsprocent . 

FSr att ytterligare sSnka friktionen och fSrbSttra slitage- 
10 och korrosionsmotstandet hos ett elektriskt kontaktelement 
enligt uppfinningen kan i vissa sammanhang kontaktytans kom- 
positbeiaggning helt eller delvis vara belagd med ett smor- 
jande f ilmskikt • Filmen innefattar vanligtvis ett kolvMteba- 
serat material med en tillsats vilken bindes kemiskt till 
15 kompositbelaggningen och har med en kontrollerad filmtjock- 
lek av 100 A~10000 A deponerats pi Atminstone en del av 
kompositbelaggningen • 

FIGUR 

20 

Uppfinningen ska i det f51jande fSrklaras mer ing&ende under 
hSnvisning till bifogad figur vilken visar ett elektriskt 
kontaktelement av plug-in typ dcir kontaktytor glider mot 
varandra i samband med att ett fSrsta kontaktelement 
25 anslutes mot en ett andra kontaktelement, en kontaktskena. 

FIGURBESKRIVNING 

Anslutnings- och uttagsdon 10 f6r olika typer av in- och 
30 utmatningsskenor 11 visas i figur 1. Kontaktdonet i figur 1 
innefattar ett fdrsta kontaktelement 10 anordnat att anslu- 
tas mot ett andra kontaktelement i form av en en kontaktske- 
na 11 si att kontaktelement 10 anbringas p& kontakskenan och 
anligger med sina kontaktytor SI mot pa skenan befintliga 
35 kontaktytor S2 . Det forsta kontaktelementet 10 anligger i 
kontakterat tillstand anspant med en f jSdrande kraft med 
Atminstone en kontaktyta SI mot atminstone en p& det andra 
kontaktelementet befintlig kontaktyta S2. 
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Naturligtvis fir uppfinningen Sven tillSmplig p4 andra former 
av utmatnlngsskenor och kontaktelement exempelvis kan det 
forsta kontaktelementet vara anordnat att inforas i en U- 
formad kontaktskena for att i kontakterat tillstand med sina 
5 kontaktytor vara anspSLnt mot U-skenans kontaktytor i det U- 
f ormade sparet . 

Andra exempel pi kontaktdon dcLr det Sr fdrdeiaktigt att 
anvSinda kontakt element enligt uppfinningen Sr; 

10 * kontaktdon med ett mellanliggande kontakt element 1 form av 
en cylindrisk hylsa innefattande ett antal f jSdrande element 
eller en 1 radiell led f jadrande cylindrisk hylsa anordnat 
att elektriskt ansluta, kontaktera, och f6rmedla 
stromgenomg&ng mellan ett forsta kontakt element, en inre 

15 hylsa eller ett stift, och ett andra kontakt element, en 

yttre hylsa eller ett ror, varvid den f jSdrande hylsan eller 
de f jadrande element en ar anllgger anspant mot b4da 
hy 1 s or na s kon t a k t yt o r , 

- kontaktdon dSr ett forsta kontakt element, sasom en 

20 f jadrande hylsa med ett vasentllgen rektangulSrt tvarsnltt, 
1 kontakterat tillstand Sr p&fort ett andra 
kontaktelements&som ett flatstlft, 

- kontaktdon med minst en f jSdrande annulfir kropp, sasom en 
ring av en splraliserad trad ar anordnad att elektriskt 

25 ansluta och uppratthalla elektrisk kontakt mellan ett forsta 
kontaktelement, sasom en inre hylsa eller ett stift, och ett 
andra kontaktelement, sasom en yttre hylsa eller ett ror. 
Den annulara kroppen Sr i kontakterat tillstand sammanpres- 
sad sa att trSden kommer att anligga anspant mot bSda 

30 kontaktelement ens kontaktytor, 

- kontaktdon med ett forsta kontaktelement i form av en 

f jadrande cylindrisk hylsa vilken 1 kontakterat tillstAnd ar 
p4f6rd ett andra kontaktelement i form av ett masslvt 
cylindriskt stift eller inre hylsa varvid den f jadrande 
35 kraften hos hylsan medfor att den med sin kontaktyta kommer 
att anspant anligga mot stlftets kontaktyta. Denna sista 
kontakttyp innefattar aven hylsor med ett flertal fingrar 
anordnade att forma en cylindrisk hylsa Nar hylsan ar pafdrd 
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ett stift eller inre hylsa kommer fingrarna att anspSnt 
anligga mot en kontaktyta p4 hylsan eller stiftet. 

I samtliga ovan beskrivna utforingsformer har kontaktelement 
enligt uppfinningen med det silverbaserade kompositmateria- 
let vilket Stminstone innefattar den organiska svavelf6re- 
ningen och de notningsbestSndiga partiklarna visat den 
efterstrfivade fSrbattringen av kontaktSvergangens elektriska 
och termiska egenskaper saxntidigt som kontaktelementets 
livsiangd har f6riangts genom att funktionen sakerstSllts 
over en ISngre tid dk i koktaktelementet befintliga kontak- 
tytor S uppvisar sankt friktion och h6jt motstAnd mot 
slitage och korrosion. 
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PATENTKRAV 

1. Elektriskt kontaktelement (10,11) for att elektriskt 
ansluta en elektrisk anordning och fonnedla stromoverg&ng i 

5 en elektrisk krets, vilket 4tminstone innefattar en metal- 
lisk kropp dar en pa kroppen befintlig kontaktyta (SlrS2) 
helt eller delvis ar belagd med ett silverbaserat komposit- 
material, vilket innefattar en tillsats av notningsbestSn- 
diga partiklar f5r att hfija motst4ndet mot slitage och 
10 korrosion, Wknnotecknat av att det silverbaserade 

kompositmaterialet innefattar en organisk svavelfSrening som 
sSnker Jcompositmaterialets ytenergi. 

2. Kontaktelement enligt patentkrav 1, kiinnotecknat av 

15 att den silverbaserade kompositbelaggningen innefattar en 
tillsats av natningsbestSndiga partiklar bestaende av ett 
eller flera av fdljande Smnen grafit, CFxf Zr, CoO, MoS2f 
SiC, Si02 samt Ti02, med en partikelstorlek av 0.1-8^lm och i 
en halt av 0.1-5 volymsprocent . 

20 

3. Kontaktelement enligt patentkrav 1 eller patentkrav 2, 
k&naetacknat av att den silverbaserade kompositbelagg- 
ningen innefattar nStningsbestandiga partiklar bestaende av 
Ti02 och att kompositbelaggningen har pilagts kontaktytan 

25 medelst elektrolys. 

4. Kontaktelement enligt. patentkrav 3, ktonotocknat av den 
silverbaserade kompositbelaggningen helt eller delvis ar 
belagd med en film ett sm5r jande material innefattande en 

30 tillsats av ett amne med god adhesion till den silverbase- 
rade kompositbelaggningen. 
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Fig. 1 



